Patent Number: 

Publication date: 
Inventor(s): 
Applicant(s): 
Requested Patent: 



J EP01 80253 , A3, B1 
1986-05-07 

MEISTER JURGEN DR; MENZEL HORST DR; PRESSLER MANFRED 
RUETGERSWERKE AG (DE) 

J DE3439440 



Application Number: EP1 9850201 236 19850726 
Priority Number(s): DE1 9843439440 1 9841 027 
B60S3/04 
B60S3/00 



IPC Classification: 
EC Classification: 
Equivalents: 
Cited Documents: 



DE3032220; DE1816392; FR 2075517 ; DE2806980 ; DE2540873 ; JP58161644 ; 
JP5662861 



Abstract 



For the contracting states : BE, DE, FR, NL, SE 1 . A process for hydrophobing motor cars in car washing 
devices by applying a hydrophobing agent on the cleaned lacquer surface characterized by the use of a 
hydrophobing agent that contains frother, organic acid and amino functional polysiloxane besides 
conventionally used cationic surfactants, emulsifying agents and glycole, wherein the hydrophobing agent is 
applied as foam on the whole surface and the foam is rinsed with water in a following flashing step after it 
has been allowed to act on for a sufficient time. For the contracting state : AT 1 . A process for hydrophobing 
motor cars in car washing devices by applying a hydrophobing agent on the cleaned lacquer surface 
characterized by the use of a hydrophobing agent that contains frother, organic acid and amino functional 
polysiloxane besides conventionally used cationic surfactants, emulsifying agents and glycole, wherein the 
hydrophobing agent is applied as foam on the whole surface and the foam is rinsed with water in a following 
flashing step after it has been allowed to act on for a sufficient time. 
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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

© Verfahren zur Hydrophobierung von Kraftfahrzeugen in Waschanlagen und Mittel zur Durchfuhrung des 
Verfahrens 

Verfahren zur Hydrophobierung von Kraftfahrzeugen in 
Waschanlagen und Mittel zur Durchfuhrung des Verfahrens. 
Autohydrophobierungsmittel werden in einer Autowaschan- 
lage als Schaum auf die Lackoberflache eines gereinigten 
Kraftfahrzeugs aufgebracht und nach einer Einwirkungszeit 
abgespult. Die erfindungsgemaBen Hydrophobierungsmit- 
tel enthalten neben Tensiden und Schaumbildern, amino- 
f unktionelles Polysiloxan und eine organische SSure. 
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ROTGERSWERKE Akt i engesell schaf t , 6000 Frankfurt/M. 11 
Pat-921-R 

PatentansprUche 

1. Verfahren zur Hydrophobierung von Kraf tf ahrzeugen in 
Waschanlagen durch Aufbringen eines Hydrophobierungs- 
mittels auf die gereinigte Lackoberf 1 ache , d a d u r c h 
gekennzeichnet, daB ein Hydrophobierungs- 
mittel eingesetzt wird, das aminofunktionelles Poly- 
siloxan enthalt, wobei das Hydrophobierungsmi ttel 

f lachendeckend als Schaum aufgebracht wird und der 
Schaum nach einer ausreichenden Einwirkungszei t in 
einem anschl ieBenden KlarspUlgang mit Wasser abgespiilt 
wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch g e - 
kennzei chn et» daB dem im KlarspUlgang 
verwendeten Wasser ein schaumzerstorendes Mittel 
zugesetzt wird. 
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3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch g e - 

k e n n z e i c h n e t, daB der aufgebrachte Schaum 
nach einer Einwi rkungszeit von 20 - 60 s abgesplilt 
wird. 

4. Mittel zur Hydrophobierung gemSB Anspruch 1 der 
folgenden Zusammensetzung: 

5 bis 20 Gew.-% kationisches Tensid 
0,5 bis 10 Gew.-% Emulgator 

1 bis 5 Gew.-« Schaumbi ldner 

5 bis 40 Gew.-% Glykol 
0,5 bis 5 Gew.-% aminof unktionelles Polysiloxan 

3 bis 10 Gew.-% organische Saure 

Rest Wasser 

5. Mittel gemSB Anspruch 4 der folgenden Zusammensetzung: 
10 - 20 Gew.-% Ditalgdimethylammoniumchlorid 

1-10 Gew.-% Oleylaminethoxylat ( 2 Mol E0) 
1 - 5 Gew.-% n-Talgfett-l,3-diaminopropan 
5-40 Gew.-% Butylglykol 
0,5 - 5 Gew.-% aminofunktionelles Polysiloxan 
3-10 Gew.-% EssigsSure 
Rest Wasser 
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ROTGERSWERKE Aktiengesel 1 schaf t , 6000 Frankfurt/M. 11 
Pat-921-R 

Patentanmeldung 

Verfahren zur Hydrophobierung von Kraftf ahrzeugen in 
Waschanlagen und Mittel zur DurchfUhrung des Verfahrens 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur dauerhaften 
Hydrophobierung von Fahrzeugen sowie dazu notwendige 
neue Autohydrophobierungsuii ttel . Derartige, flUssige 
Mittel werden in Autowaschanl agen in geringen Mengen 
dem Wasser des letzten Spiilvorgangs zugesetzt, und sie 
bewirken, daB der Wasserfilm auf der Lackoberf ISce 
rei&t und das Wasser leicht und moglichst vollstandig 
abtropft. 

Obliche Autohydrophobi erungsmi ttel enthalten katio- 
nische Tenside, meist quartSre Ammoniumverbindungen, 
Imidazol inderi vate und ggf. Wachsemul sionen , urn einen 
Hydrophobierungseffekt zu erzielen. 

Dieser Hydrophobierungseffekt ist zeitlich relativ eng 
begrenzt und bei vielen Kraftf ahrzeughal tern besteht 
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der Wunsch nach einer ISnger andauernden und hbher- 
wertigen Hydrophobierung der Lacke. 

Es bestand daher die Aufgabe, ein Verfahren und Mittel 
zu entwickeln, die, in einer Autowaschanl age einge- 
setzt, einen Hydrophobierungsef fekt erzlelen, der 
gegenUber dem bisher dort erreichten Effekt eine 
wesentlich verbesserte Haltbarkeit zeigt. 

Die Lbsung der Aufgabe besteht in Verfahren und Mittel 
zur DurchfUhrung des Verfahrens gemSB der AnsprUche 1 
bis 5. 

Mittel, die eine wesentlich verbesserte Haltbarkeit 
des Hydrophobierungseffektes auf der Lackoberf lache 
bedingen, sind aus dem Bereich der Autopol ituren 
bekannt. Ihre verbesserte Haltbarkeit ist durch die 
Verwendung von aminofunktionellen Polysiloxanen 
bedingt. Die aminofunktionellen Polysi 1 oxane , die in 
Wasser unlbslich sind, werden in derartigen Polituren 
in Formulierungen eingesetzt, die Kohl enwasserstof f e 
als Lbsemittel enthalten. Diese Formulierungen sind 
gegenUber Detergentien unempf i ndl i ch und mit Wasser 
nicht vertrHglich. In einer Autowaschanl age aber muB 
die Hydrophobierung aus einem wSBrigen Medium er- 
fol gen. 

Aminofunktionelle Polysiloxane kbnnen durch Zusatz von 
starken organischen SSuren wasservertragl i ch gemacht 
% werden. Es zeigte sich, daB entsprechende saure waBrige 
Lbsungen von aminofunktionellen Polysiloxanen mit 
Ublichen Detergentien vertraglich sind und daB sie 
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auf einer Lackoberf 1 ache , ebenfalls eine lang- 
zeitige Hydrophobi erung bewirken. 

Es wurde ferner gefunden, daB die Qualitat des sich auf 
der Lackoberf lache ausbildenden Filmes von der Ver- . 
netzung des Polysiloxans auf dem Lack abhangt und 
damit von der Kontaktzeit. 

Bei Autopol i turen ist dazu ausreichend Zeit, nicht 
aber bei einem Ublichen Durchlauf durch eine Wasch- 
anlage, bei dem das Hydrophobierungsmi ttel sofort das 
AufreiBen des Wasserfilms und damit das mbglichst 
vollstandige Ablaufen des waBrigen Mediums von der 
Lackoberf lache bewirkt. 

Die Lbsung dieses Teilproblems erfolgt dadurch, daB. 
das Hydrophobierungsmittel als Schaum auf die ge- 
reinigte Lackoberf lache aufgebracht wird. Dieser 
Schaum wird in einem handel siibl i chen Schaumaggregat 
hergestellt und f lachendeckend auf die Lackoberf 1 ache 
aufgebracht, Nach einer gewissen Ei nwi rkungszei t wird 
der Schaum in einem zusatzlichen KlarspUlgang mit 
Wasser abgespult. Die Ei nwi rkungszei t sollte mbglichst 
mehrere Minuten betragen, urn eine optimale 
Vernetzung zu bewirken. Andererseits aber wiirde 
dadurch der Ablauf in der Waschanlage gestbrt werden, 
bzw. die Bandlange miiBte wesentlich vergrbBert. werden . 
Daher wird aus diesen Oberlegungen die Einwirkungszeit 
des Schaumes auf 20 bis 60 s beschrankt und der Schaum 
danach abgespiilt. 



Dem Klarspiilwasser kann zusatzlich ein schaumzer- 
stbrendes Mittel , wie etwa geringe Mengen eines Kohlen 
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wasserstoffes, eines Diacetals oder hbheren Alkohols 
zugesetzt werden. 

Nach dem AbspUl vorgang zeigt sich spontan ein hervor- 
ragender Hydrophobierungseff ekt , der sich durch 
Wasserperlen mit besonders grofiem Randwlnkel aus- 
zeichnet. Dieser Abperleffekt bleibt auch bei Fahrten 
im Regen mehrere Wochen lang erhalten. 

Die eingesetzten Hydrophobierungsmittel haben die 
folgende Zusammensetzung: 

5 bis' 20 6ew.-% kationisches Tensid 
0,5 bis 10 6ew.-% Emulgator 

1 bis 5 Gew.-2 Schaumbi 1 dner 

5 bis 40 Gew.-% Glykol 
0,5 bis 5 Gew.-* aminof unktionelles Polysiloxan 

3 bis 10 Gew.-% organische S'aure 

Rest Wasser 

Als kationisches Tensid, Emulgator oder Glykol eignen 
sich alle Produkte, die in bislang gebrauchl i chen 
Autohydrophobierungsmitteln eingesetzt werden. 

Bevorzugte Beispiele fUr verwendete kationische Tenside 
sind Imidazolinderivate und/oder quatKre Ammoniumver- 
bindungen des Typs 
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wobel R : und R 2 Cg - C 2Q Alkyl oder Alkenyl, 
R 3 und R 4 C 1 - C 4 bedeutet. 

Bevorzugt 1st der Alkenylrest (Rj und R 2 ), der dera 
natiirlichen Talgfett entspricht bzw. der Stearylrest. 
Als R 3 und R 4 sind Methyl gruppen bevorzugt. 
Als Anionen kommen Chlorid, Bromid, Jodid, P.hosphat, 
Acetat oder Methosulfat 1n Frage. 

Emulgatoren fUr das wasserunlbsl iche Alkylacetal 
sind Fettaminalkoxylate oder aronati sche Alkoxylate. 

Als Glykol kann jedes der technisch wichtigen Glykole 
eingesetzt werden. Beispiele sind Ethyl englykol , Pro- 
pyl-, Butyl-, Diethylen- Triethylen- oder Dipropyl- 
glykol . 

Schaumbildner sind Tenslde, die auBer der Grenzf 1 achen- 
aktivitat noch ein Fi lmbi 1 dungsvermbgen besitzen. So 
kbnnen durchaus auch die Emulgatoren als Schaumbildner 
wirken. Urn aber eine verbesserte Wirkung zu erzielen, 
empfiehlt sich der Zusatz zumindest eines weiteren 
Schaumbildners. Typische Schaumbildner in waBrigen 
Lbsungen sind Seifen, Paraff inkettenamine oder 
Saponine. 

Als aminofunktionelles Polysiloxan wird ein handels- 
ubliches organisches Polysiloxan mit einer oder mehreren 
Aminogruppen der funktionellen Gruppen eingesetzt. 
Derartige Produkte werden z.B. unter der Bezeichnung 
Baysilone OF 4061 von Bayer oder DC 536 von Dow Corning 
vertri eben . 
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D1e verwendbaren organischen Sauren sind flUssige Oder 
feste, ein- oder mehrwertige Carbons3uren , die sich in 
Wasser Ibsen und deren SBurestSrke so groB 1st, daB sie 
mit Aminen leicht unter Salzbildung reagieren. Bevor- 
zugte Sauren sind Essig-, Malon-, Wein- oder Zitronen- 
sa'ure. 

Die folgende allgetneine Rezeptur fUr ein erf indungsgemSB 
verwendbares Hydrophobierungsmittel zeigt die bevorzugte 
Auswahl der Komponenten aus den verschiedenen Gruppen: 

10 - 20 Gew.-X Ditalgdimethylammoniumchlorid 

1-10 Gew.-X Oleylaminethoxylat (2 MoT E0) 

1-5 Gew.-St n-Talgfett-l,3-diaminopropan 

5-40 Gew.-?6 Butylglykol 

0,5 - 5 Gew.-56 ami nof unkti onel 1 es Polysiloxan 

3-10 Gew.-« EssigsSure 
Rest Wasser 

Diese Mittel sind stabile waBrige Lbsungen, die aber 
vor Gebrauch mit Wasser je nach Konzentration 100- 
bis 300-fach verdUnnt werden. In dieser VerdUnnung 
wird aus diesem Mittel mit ublichen Schaumaggregaten 
ein Schaum erzeugt, der in einer Autowaschanlage 
auf die gereinigte Lackoberf 1 ache eines Kraftfahr- 
zeugs gebracht und nach einer Einwi rkungszei t von 
bevorzugt 20 - 60 s mit Wasser abgespiilt wird. 
Danach reiBt der Wasserfilm auf, das Wasser perlt 
ab und das Fahrzeug wird in ublicher Weise trocken- 
geblasen. 
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